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REGISTREMENT DE LA DEMANDE A L'INPl 



PROCEDE DE FUSION ET D'AFFINAGE 
DE MATIERES VITRIFIABLES 



L'invention concerne un precede de fusion et d'affinage de matieres 
vitrifiables en vue d'alimenter en verre fondu en continu des installations 

de formage du verre. 

Sont plus particulierement visees les installations de formage de 
verre plat comme les installations float ou de laminage, mais aussi les 
installations de formage de verre creux du type bouteille, flacon, de fibres 
de verre du type laine minerale d'isolation thermique ou phonique ou 
encore de fils de verre textile dits de renforcement. 

Beaucoup de travaux de recherche ont porte sur ces precedes 
comportant schematiquement une premiere etape de fusion, suivie d'un 
affmage destine a conditionner thermiquement et chimiquement le verre 
fondu, a en supprimer les infondus, les bulles, toute cause de defauts 
apparaissant apres formage. 

Dans le domaine de la fusion, on a ainsi cherche, par exemple, a 
accelerer la fusion, ou a en ameliorer le rendement energetique. On peut 
ainsi citer le precede consistant a echauffer rapidement, de maniere 
homogene et controlee les matieres vitrifiables, en operant un intense 
brassage mecanique permettant de mettre intimement en contact les 
matieres vitrifiables encore solides avec la phase deja liquide. Ce precede 
est notamment detaille dans les brevets FR-2 423 452, FR-2 281 902, FR- 
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2 340 911, FR-2 551 746, et utilise generalement des moyens de 
chauffage electriques du type electrodes immergees. 

Un autre type de procede de fusion a ete developpe, par exemple du 
type de ceux decrits dans les brevets US-3 627 504, US-3 260 587 ou US- 
5 4 539 034, consistant a utiliser comme moyens de chauffage des bruleurs 
immerges, c'est-a-dire des bruleurs alimentes en gaz et en air, 
generalement disposes de maniere a affleurer au niveau de la sole de fagon 
a ce que la flamme se developpe au sein meme de la masse des matieres 
vitrifiables en cours de liquefaction. 

10 Dans un cas comme dans Fautre, si Ton parvient effectivement a 

diminuer tres significativement le temps de sejour des matieres vitrifiables 
dans la chambre de fusion, a augmenter considerablement le rendement w ^ 
de production par rapport a des fusions « classiques », en revanche, le 
verre en fusion se presente sous forme d*une mousse qu'il est delicat 

15 d'affiner : il est notarnment difficile de garantir la meme qualite au verre 
final, notarnment optique. 

Des recherches ont egalement ete faites dans le domaine de 
Taffinage. Ainsi, il est par exemple connu du brevet FR-2 132 028 un 
procede d'affinage par centrifugation a Taide d*un dispositif dont les parois 

20 internes delimitent une chambre cylindrique d'axe vertical et que Ton met 
en rotation. Le verre en fusion alimente le dispositif en partie superieure, 
et se repartit dans la chambre en definissant une cavite paraboloidale ^ 
s'etablissant naturellement sous Teffet de la force centrifuge. 

L'invention a alors pour but Tamelioration de procedes de fusion et 

25 d'affinage, visant notarnment a utiliser des installations plus compactes 
et/ou a etre plus souples de fonctionnement, et/ou de plus grand 
rendement de production, et/ou a fabriquer du verre jusque-la difficile a 
fondre ou a affiner et/ou de plus faible cout energetique, etc., sans que 
ces avantages industriels soient obtenus au detriment de la qualite du 

30 verre produit. 
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L'invention a tout d'abord pour objet un procede de fusion et 
d'affinage de matieres vitrifiables qui se caracterise par la combinaison de 
deux caracteristiques : 

d"une part, tout ou partie de l'energie thermique necessaire a la fusion 
5 des matieres vitrifiables est apportee par la combustion de combustible(s) 
fossile(s) avec au moins un gaz comburant, lesdits combustibles/ gaz ou 
les produits gazeux issus de la combustion etant injectes sous le niveau 
de la masse des matieres vitrifiables, 

d'autre part, l'affinage des matieres vitrifiables apres fusion se fait au 
10 moins en partie sous forme de « couche mince ». 

Au sens de l'invention, on comprend par affinage « en couche 
mince » un affinage ou Ton contraint les matieres vitrifiables en fusion a 
s'ecouler sur une profondeur/epaisseur tres faible, pour fixer les idees de 
par exemple au plus 15 cm et meme au plus 10 cm, et cela par differents 
15 moyens. On peut notamment contraindre les matieres en fusion a 
s'ecouler entre deux parois materielles rapprochees, la distance les 
separant definissant la profondeur/epaisseur de la couche mince 
(l'ecoulement subtenant par la force centrifuge ou par simple gravite, par 
exemple). On peut aussi obtenir ces caracteristiques de couche mince par 
20 d'autres moyens, notamment par le choix des dimensions du ou des 
compartiments d'affinage, du choix des moyens pour les alimenter en 
entree ou de les soutirer en sortie. Certains de ces moyens seront detailles 
par la suite. En fait, l'interet majeur d'imposer ainsi une faible epaisseur 
au courant des matieres vitrifiables en cours d'affinage est que Ton 
25 parvient ainsi a reduire considerablement le trajet des bulles contenues 
dans ces matieres en fusion vers la surface libre de celles-ci ou vers les 
parois qu'elles sont contraintes de longer, et que Ton facilite l'eclatement 
et l'evacuation de ces bulles. 

II s'est avere qu'il y avait en fait une synergie extremement 
30 avantageuse sur le plan industriel entre l"utilisation d*une fusion appelee 
ci-apres « par bruleurs immerges » pour plus de simplicite et celle d'un 
affinage en « couche mince » tel que defini plus haut. 
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Cependant, cette combinaison etait loin de s'imposer comme une 
evidence, et on aurait pu s'attendre a ce que tous les avantages detailles 
ci-apres ne s'obtiennent qu'au prix d*une qualite de verre mediocre, ce qui 
n'a pas ete le cas. En effet, dans Tinvention, on utilise un affinage tres 
5 particulier, en changeant en outre un parametre de taille, a savoir qu'au 
lieu d'alimenter la zone d'affinage en verre fondu « classique » a affiner, on 
Talimente ici en fait en un verre obtenu par fusion par bruleurs immerges, 
c'est-a-dire en verre aux caracteristiques tout-a-fait particulieres en ce 
sens qu'il est globalement mousseux, avec une densite relativement faible 

10 par rapport a celle d*un verre standard a affiner. Rien ne laissait supposer 
que Ton parviendrait a affiner correctement en couche mince un verre 
relativement mousseux au depart. ^ 

Or de maniere surprenante, cela s'est avere possible car on a 
decouvert que ce verre mousseux issu d'une fusion par bruleurs immerges 

15 presentait egalement la caracteristique de contenir des bulles de 
relativement grande dimension : si le verre en sortie de charnbre de fusion 
selon Tinvention est effectivement sous forme d'une sorte de mousse qu'il 
reste a affiner, on peut controler la taille des bulles qu'il contient, et 
notamment supprimer, dans certaines configurations preferees et pour 

20 certaines compositions de matieres vitrifiables, quasiment toutes les 
bulles les plus petites, c'est-a-dire de diametre d'environ moins de 100 pm 
et meme moins de 200 |im, en effectuant sur ce verre lors de sa fusion une ^ 
sorte de « micro-affinage » prealable au veritable affinage suivant la fusion, 
micro-affinage facilitant la coalescence des bulles, la disparition des plus 

25 petites bulles au profit des plus grosses et favorise par Tajout dans les 
matieres vitrifiables d'agents d'aide a Taffinage du type coke ou sulfates. 
En outre, ce verre en sortie de chambre de fusion a generalement un taux 
residuel d'infondus relativement faible : la conjonction de « grosses » bulles 
et de peu d'infondus autorise ainsi Tutilisation d'un affinage en couche 

30 mince, en facilitant grandement Taffinage dont au moins une partie se 
trouve avoir deja ete realisee de facto lors de la fusion. Des bulles 
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« grosses » presentent une vitesse d'ascension plus grande, coalescent plus 
vite, en final s'evacuent plus vite. 

A noter egalement que, generalement, le verre issu d*une fusion par 
bruleurs immerges ne contient que peu de sulfate, dont le taux residuel 
5 avant affinage peut descendre jusqu'a moins de 600 ppm, notamment 
moins de 100 ppm, voire moins de 50 ppm en poids exprirne en S03, quel 
que soit le type de matieres vitrifiables pouvant contenir au non des 
sulfates de maniere involontaire, voire en ajoutant volontairement des 
sulfates. Cela s'expliquerait par la pression partielle d'eau generee par la 

1 0 combustion immergee . 

A noter qu*un verre desulfate donne moins de problemes de 
composes volatils dans le bain float, moins de risque de formation de 
sulfure detain et done en final moins de risque de defaut d'etain sur la 
feuille de verre. Cela diminue la quantite de sulfures (voire la supprime 

15 totalement) dans le cas de verres reduits, notamment des sulfures de fer 
donnant des couleurs residuelles jaunes/ambres peu souhaitees ou des 
inclusions de sulfure de nickel, qui peuvent provoquer la casse du verre 
lors de traitements thermiques du type trempe. 

L'invention permet ainsi eventuellement d'avoir des verres tres 

20 pauvres en sulfate avant rneme Foperation d'affinage, done des verres au 
moins aussi pauvres apres affinage, et ceci sans avoir a 
purifier/ selectionner des matieres vitrifiables pour qu'elles aient peu de 
sulfate. Au contraire, on peut meme aj outer du sulfate au depart. 

Un effet avantageux obtenu par la combinaison selon Tinvention, 

25 concerne le cout energetique du procede : la fusion par bruleurs immerges 
permet de ne pas avoir recours a la fusion electrique du type electrodes 
immerges, dont le cout peut etre tres significatif suivant les pays. En 
outre, et e'est le point le plus important, la fusion par bruleurs immerges 
cree un brassage convectif au sein des matieres vitrifiables en cours de 

30 liquefaction, comme detaille par la suite. Ce melange tres fort entre 
matieres non encore liquefiees et celles qui sont deja en fusion est 
extremement efficace, et permet d'obtenir une fusion, a matieres 




vitrifiables de composition chimique identique, a temperature moins elevee 
et/ou beaucoup plus rapide qu'avec des moyens de chauffage 
traditionnels. 

Les temperatures rencontrees dans la fusion peuvent etre / 
5 globalement moins elevees que dans des procedes usuels, ce qui est tres 
interessant economiquement, simplement en terme de cout energetique, 
mais egalement par le choix des materiaux du type refractaires entrant 
dans la fabrication des installations : moins chauds, ils se corrodent 
moins vite. 

10 Les temps de sejour dans la zone de fusion et dans celle de Taffinage 

sont significativement reduits et compatibles, ce qui est evidemment tres 
positif sur le rendement de production, sur la tiree de Installation dans £ 
son ensemble. Parallelement, Tinvention permet d'obtenir des 
installations tres compactes : en effet, la fusion par bruleurs immerges, 

15 toujours grace au brassage tres fort qu'elle provoque, permet de reduire 
considerablement la taille de la chambre de fusion. Et Taffinage en couche 
mince a les memes consequences sur la taille du ou des compartiments ou 
s'effectue cette operation. En diminuant ainsi la profondeur de verre lors 
de Taffinage, on evacue plus vite les bulles et on peut done reduire 

20 considerablement la « longueur » (dans le sens d'ecoulement du verre) du 
ou des compartiments d'affinage. Globalement, Tinstallation peut done 
etre tres compacte, avec des gains clairs en termes de cout de ^ 
construction, de simplification de fonctionnement, de reduction de Tusure 
des materiaux de construction, ... 

25 En ce qui concerne Toperation de fusion, le comburant choisi peut 

etre selon Tinvention a base d'air, d'air enrichi en oxygene ou meme 
substantiellement a base d'oxygene. Une forte concentration en oxygene 
dans le comburant est en effet avantageux pour differentes raisons : on 
diminue ainsi le volume des furnees de combustion, ce qui est favorable 

30 sur le plan energetique et ce qui evite tout risque d'une fluidisation 
excessive des matieres vitrifiables pouvant provoquer des projections sur 
les superstructures, voutes de la chambre de fusion. En outre, « les 
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flammes » obtenues sont plus courtes, plus emissives, ce qui permet un 
transfert plus rapide de leur energie vers les matieres vitrifiables, et 
accessoirement de diminuer si on le souhaite la profondeur du « bain » de 
matieres vitrifiables en cours de liquefaction. On parle ici de « flammes », 
5 mais ce ne sont pas forcement des flammes au sens habituel du terme. On 
peut parler plus generalement, comme dans la suite du texte, de 
« combustions ». En outre, toute eventuelle emission de gaz NOx polluant 
est ainsi reduite au minimum. 

Avantageusement, la fusion s'effectue selon Tinvention dans au 

10 moins une chambre de fusion que Ton equipe de bruleurs disposes de 
fagon a ce que leur combustion ou gaz de combustion se developpent dans 
la masse des matieres vitrifiables en cours de fusion. On peut ainsi les 
faire traverser ses parois laterales, la sole et/ou les suspendre par le 
dessus, en les accrochant a la voute ou a toute superstructure appropriee. 

15 Ces bruleurs peuvent etre tels que leurs conduits d'amenee des gaz 
affleurent la paroi qu'ils traversent. II peut etre preferable que ces 
conduits « entrent » au moins en partie dans la masse des matieres 
vitrifiables, de maniere a eviter que les flammes ne soient a trop grande 
proximite des parois et n'entralnent des usures prematurees des 

20 materiaux refractaires. On peut aussi choisir de n'injecter que les gaz de 
combustion, les combustions etant realisees hors de la chambre de fusion 
a proprement dite. 

Comme evoque plus haut, il s'est avere que ce mode de chauffage 
provoquait par convection un brassage intense des matieres vitrifiables : 

25 des boucles de convection se forment ainsi de part et d'autre des 
combustions ou « flammes » ou courants de gaz de combustion, melant en 
permanence matieres fondues et non encore fondues de maniere tres 
efficace. On retrouve ainsi les caracteristiques tres favorables d'une fusion 
« agitee », sans avoir recours a des moyens d'agitation mecaniques peu 

30 fiables et/ou susceptibles d'usure rapide. 

De preference, on regie la hauteur de la masse des matieres 
vitrifiables dans la chambre de fusion ainsi que celle sur laquelle se 




developpent les combustions ou gaz issus de la combustion pour que ces 
combustions/ gaz restent dans la masse desdites matieres vitrifiables : le 
but est de laisser s'etablir ainsi les boucles de circulation convective dans 
la matiere en cours de liquefaction. 
5 De maniere generate, ce type de fusion permet de reduire 

considerablement remission de tout type de poussieres au niveau de la 
chambre de fusion, et de gaz type NOx car les echanges thermiques se 
font tres vite, evitant les pics de temperatures susceptibles de favoriser la 
formation de ces gaz. II reduit egalement considerablement remission des 

10 gaz de type CO x , la consommation energetique to tale de Installation etant 
plus faible qu'avec des dispositifs conventionnels utilisant des fours a 
flammes fonctionnant en inversion par exemple. ^ 

On peut optionnellement prevoir de faire preceder la fusion par une 
etape de prechauffage des matieres vitrifiables, a une temperature 

15 cependant nettement inferieure a celle necessaire pour les liquefier, par 
exemple a au plus 900°C. Pour realiser ce prechauffage, on peut 
avantageusement recuperer Tenergie thermique des fumees. En les 
epuisant ainsi thermiquement, on peut globalement dimmer la 
consommation energetique specifique de Installation. 

20 Les matieres vitrifiables peuvent comprendre des matieres 

premieres, mais aussi du calcin, voire des dechets destines a etre vitrifies. 
Elles peuvent comprendre egalement des elements combustibles ^ 
(organiques) : on peut ainsi recycler, par exemple, des fibres minerales 
ensimees, avec liant. 

25 On peut aussi recycler des vitrages feuilletes avec des feuilles de 

polymere de type polyvinylbutyral, tels que des parebrises equipant les 
vehicules, ou d'autres types de materiaux composites associant du verre 
et des materiaux plastiques tels que certaines bouteilles par exemple. 

On peut aussi recycler des vitrages fonctionnalises avec des 

30 revetements contenant des metaux, jusque-la difficiles a recycler car cela 
risquait d'entrainer un enrichissement progressif de la chambre de fusion 
en metaux s'accumulant a la surface de la sole. Mais le brassage impose 
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par la fusion selon l'invention permet d'eviter cette sedimentation, et ainsi 
de recycler, par exemple, des vitrages revetus de couches d'email, de 
couche de metal, de differents elements de connectique. 

Les elements combustibles introduits peuvent etre aussi bien sous 
forme solide que sous forme liquide, et se substituer en partie au moins 
aux combustibles fossiles liquides ou gazeux alimentant les bruleurs. 

Le procede selon l'invention peut fonctionner avec un taux de calcin 

eleve. 

Comme mentionne plus haut, l'affinage selon l'invention est done 
opere sur des matieres vitrifiables en fusion du type verre a l'etat 
relativement mousseux. Typiquement, cette « mousse » a une masse 
volumique d'environ 0,5 a 2 g/cm 3 , notamment 1 a 2 g/cm 3 par exemple 
(a comparer a une masse volumique de l'ordre de 2,3 g/cm 3 pour du verre 
non mousseux), elle peut avoir un taux de sulfate d'au plus 600 ou meme 
d'au plus 100 ppm exprime en poids de SOs et surtout contenir une 
majorite de bulles de diametre d'au moins 100 ou 200 nm. 

Pour ameliorer les performances de l'affinage, on ajoute de 
preference aux matieres vitrifiables des additifs d'aide a l'affinage divers, le 
but etait notamment de faire disparaitre du verre les bulles de diametre 
inferieur a 100 et meme inferieur a 200 nm des le stade de la fusion, 
comme evoque plus haut. II peut s'agir d'additifs reducteurs, tel que le 
coke (qui permet aussi d'ajuster le redox du verre). Dans ce cas, il est 
avantageux de selectionner de la poudre de coke de granulometrie 
moyenne inferieure a 200 fim. II peut aussi s'agir de sulfates. D'autres 
additifs d'aide a l'affinage seront plutot efficaces lors du stade d'affinage a 
proprement parle, apres celui de la fusion. lis permettent notamment de 
« destabiliser » la mousse : il s'agit par exemple de fluor ou compose fluore, 
ou encore de nitrate du type NaN03 : le fluor parait abaisser la viscosite 
du verre, il permettrait ainsi de faciliter le drainage des films qui se 
forment entre les bulles, drainage favorisant l'effondrement de la mousse. 
II abaisse aussi la tension de surface du verre. 
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Avantageusement, le procede selon Tinvention permet d'operer la 
fusion a des temperatures n'excedant pas 1400°C, notamment d'au plus 
1380 ou 1350°C, et Paffinage a des temperatures n'excedant pas 1500°C. 
L'affinage selon Tinvention, selon une premiere variante, peut etre 
5 fait dans au moms un compartiment statique (immobile en 
fonctionnement) en aval de la chambre de fusion, du type canal 
d'ecoulement, et muni de moyen(s) pour contraindre les matieres 
vitrifiables en fusion a s'affiner en couche mince, notamment sur une 
profondeur d'au plus 15 cm ou d'au plus 10 cm. Ce(s) moyen(s) peuvent 

10 egalement avantageusement contribuer a eviter la formation d'un courant 
de verre de retour dans la masse des matieres vitrifiables en fusion 
s'ecoulant dans le(s)dit(s) compartiment(s). Le « courant de retour » se ^ 
rapporte aux courroies de recirculation connective que Ton trouve au sein 
des matieres vitrifiables dans la plupart des compartiments d'affinage 

15 conventionnels. Pour plus de details sur un mode d'obtention non limitatif 
de la suppression de ce courant de retour et les avantages qui y sont lies, 
on se reportera avantageusement par exemple au brevet EP-616 983. 

II s'est en effet avere qu*un tres grand avantage lie a un ecoulement 
en couche mince etait que Ton pouvait supprimer tout courant de retour, 

20 en ayant dans le compartiment d'affinage un ecoulement du type 
ecoulement piston. Dans un ecoulement piston, les matieres en fusion 
n'ont plus de composante de vitesse dirigee vers le bas, les bulles tendant ^ 
a monter vers la surface du verre ne peuvent plus etre contraintes de 
« replonger » a nouveau dans le bain par un entrainement du aux courants 

25 de recirculation convective ainsi supprimes. 

Selon une seconde variante, Taffinage est opere toujours en aval de 
la chambre de fusion, mais dans un compartiment susceptible d'etre mis 
en rotation afin d'assurer Taffinage par centrifugation, ce compartiment 
etant en outre muni de moyen(s) pour contraindre les matieres vitrifiables 

30 en fusion a s'affiner en couche mince sur une « epaisseur relative » R1/R0 
d'au moins 0,8, ou, en valeurs absolues, sur une « epaisseur absolue » 
d'au plus 10 cm. 
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Au sens de l'invention, on comprend le rapport R1/R0 de la facon 
suivante : RO est le rayon moyen de la cavite sensiblement cylindrique que 
delimite le compartiment et dans laquelle s'ecoule la matiere en fusion, Rl 
est le rayon moyen des moyens de cloisonnement que Ton introduit dans 
la cavite pour imposer aux matieres en fusion un trajet entre les parois 
internes de la cavite et les moyens de cloisonnement. 

Une troisieme variante consiste a combiner les deux precedentes, 
notamment en utilisant pour l'affinage un premier compartiment statique, 
puis un second en rotation. 

(Dans le cadre de l'invention, les termes « amont » et « aval » se 
referent a la direction de l'ecoulement du verre dans Installation depuis 
l'enfournement des matieres vitrifiables dans la chambre de fusion jusqu'a 
l'extraction du verre affine). 

Le procede de fusion/ d'affinage selon l'invention permet de fabriquer 
des verres de compositions et de proprietes tres variees. Du fait de sa 
faible inertie, il permet d'ailleurs de passer d"une composition a une autre 
avec des temps de transition tres courts. II permet d'alimenter en verre 
fondu affine des installations de formage de verre plat, de verre creux, de 
laine de verre ou de fils de verre de renforcement. 

II permet ainsi de fabriquer des verres relativement reduits, 
presentant notamment un redox superieur ou egal a 0,3. (On definit le 
redox comme le rapport de la teneur en pourcentage en poids de fer 
ferreux FeO sur la teneur en fer total ponderal de la composition exprimee 
sous forme de Fe203). 

II permet egalement de fabriquer des verres a taux de Si02 eleve, 
par exemple d'au moins 72 ou meme au moins 75% en poids, verres 
generalement difficiles a fondre, mais interessants, notamment en termes 
de cout de matieres premieres, du fait qu'ils sont de faible densite, et 
qu'ils presentent une tres bonne compatibility avec des materiaux 
plastiques. II permet aussi de fabriquer des verres assez particuliers, a fort 
taux d'oxyde d'alcalino-terreux, par exemple contenant au moins 18% en 
poids de CaO, pourtant assez corrosifs avec les procedes de fusion 




12 



traditionnels a plus haute temperature que dans l'invention, ainsi que des 
verres a faible taux d'oxyde de sodium, d'au plus 11% en poids par 
exemple, ou a faible taux de sulfates, d'au plus 600 ppm par exemple. Des 
verres contenant du fer, de redox eleve mais a teneur en sulfate faible 
5 permettent egalement Tobtention de verres a couleur residuelle dans les 
bleus, particulierement esthetique et recherchee dans le domaine du verre 
plat pour Tautomobile et pour le batiment par exemple. On peut ainsi 
obtenir des verres anti-solaires tres selectifs, sur lesquels on peut deposer 
des couches anti-solaires pour en renforcer les performances thermiques, 

10 du type TiN par exemple, couches decrites notamment dans les brevets 
EP-638 527 et EP-511 901. 

L'invention a egalement pour objet un dispositif de fusion et 
d'affinage, notamment adapte pour la mise en oeuvre du procede decrit 
plus haut, et qui comporte : 

15 + au moins une chambre de fusion equipee de bruleurs alirnentes en 
combustibles fossile(s) du type gaz (naturel) et en comburant(s) du type 
air ou oxygene, lesdits bruleurs etant disposes de fa^on a injecter ces gaz 
ou les gaz issus de la combustion sous le niveau de la masse des matieres 
vitrifiables introduite dans ladite chambre de fusion, 

20 ^ au moins un compartiment d'affinage en aval de la chambre de fusion 
et comprenant des moyens pour contraindre les matieres vitrifiables en 
fusion a s'affiner sous forme de « couche mince ». 

Selon une premiere variante evoquee plus haut, le compartiment 
d'affinage est statique. II comporte un canal d'ecoulement comprenant un 

25 chenal et une voute. Les moyens pour contraindre les matieres vitrifiables 
en fusion a s'affiner dans le canal en couche mince, notamment sur une 
profondeur inferieure a 15 cm, creant ainsi un ecoulement de type piston, 
sont d'ordre par exemple structurel et comprennent la selection 
appropriee du rapport de la hauteur moyenne sur la largeur moyenne 

30 dudit canal, rapport inferieur a 1 et meme inferieur a 0,5. 

Ce canal peut comprendre, cumulativement ou alternativement avec 
les moyens precedents, des moyens pour contraindre les matieres 
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vitrifiables a s'affiner en couche mince sous forme de moyens de 
reglage/ regulation du debit des matieres a l'entree et/ou a la sortie dudit 
canal, ou juste en amont de ce dernier. 

Ce canal peut comprendre, cumulativement ou alternativement avec 
les moyens precedents, d'autres moyens pour l'obtention d'un affmage en 
couche mince, a ecoulement piston. 

En fait, generalement, ces moyens consistent a prendre en compte le 
debit de matiere dans le compartiment d'affinage et la surface developpee 
par le bain de matieres en fusion dans le compartiment de fusion, de 
fagon a determiner la profondeur suffisamment faible pour obtenir une 
couche mince a ecoulement piston. 

Le canal peut par ailleurs etre equipe de moyens de chauffage, 
notamment du type bruleurs conventionnels disposes au-dessus des 
matieres vitrifiables, de preference des bruleurs a oxygene. 

Le canal peut egalement etre muni de moyens dTiomogeneisation 
des matieres vitrifiables, du type agitateurs mecaniques par exemple. 

Selon une seconde variante, le compartiment d'affinage comporte au 
moins un appareil susceptible d'etre mis en rotation pour assurer 
Taffinage par centrifugation, les parois internes dudit appareil delimitant 
sensiblement la forme d'un cylindre creux vertical au moins dans sa partie 
mediane. 

Pour contraindre les matieres vitrifiables a circuler en couche mince 
dans cet appareil centrifugeur, on peut equiper avantageusement la cavite 
de ce dernier de cloison(s) sur au moins une partie de sa hauteur, venant 
contraindre les matieres en fusion a s'ecouler entre les parois internes de 
Tappareil et ces cloisons, la distance moyenne parois/ cloisons definissant 
« Tepaisseur » de la couche mince. En fait, selon Tinvention, on empeche 
de se former le profil en forme de parabole que prend naturellement le 
verre en fusion quand il est centrifuge « librement », c'est-a-dire 
uniquement cantonne par des parois exterieures de type cylindrique. Au 
contraire, selon Tinvention, on Toblige a longer les parois de Tappareil et 
des cloisons que Ton a installees dans le corps du centrifugeur, sur une 
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epaisseur relativement constante sur la hauteur du centrifugeur et bien 
plus faible que si on laissait s'etablir le profil paraboloidal evoque plus 
haut. On gagne ainsi considerablement en efficacite, les bulles venant 
s'eclater sous la force centripete beaucoup plus vite sur les cloisons, le 
5 trajet des bulles etant beaucoup plus court. On peut parler d'un 
ecoulement piston comme dans la variante statique. Cela permet de 
reduire la hauteur du centrifugeur, sa taille tout en gardant les memes 
performances. De preference, la distance cloisons/ parois est d'au plus 
quelques centimetres, ou definie par le rapport R1/R0 d'au moins 0,8, 

10 rapport explicite plus haut. 

Selon une conception preferee, Tappareil est alimente en partie 
superieure en matieres vitrifiables en fusion pour un moyen d'amenee 0 
statique du type canal d'ecoulement. Ces moyens d'amenee peuvent 
comprendre au moins un compartiment mis sous pression reduite pour 

15 permettre l'alimentation de Tappareil et/ou d'operer un premier affinage. 

L'appareil peut avantageusement etre muni de moyens de piegeage 
de particules solides de densite superieure a celle du verre, moyens 
notamment localises dans sa zone inferieure et sous forme d'encoches/de 
rainures pratiquees dans ses parois internes. De preference, on 

20 selectionne la vitesse de rotation de Tappareil entre 100 et 1500 tours par 
minute. 

L'invention sera ci-apres detaillee a Taide de deux modes de ^ 
realisation non limitatifs, illustres par les figures suivantes : 

□ figure 1 : une installation schematique de fusion/ affinage 
25 utilisant un dispositif d'affinage statique, 

□ figure 2: une installation schematique de fusion/ affinage 
utilisant un dispositif d'affinage par centrifugation. 

□ figure 3 : une vue agrandie du dispositif d'affinage de Installation 
selon la figure 2. 

30 Ces figures ne sont pas necessairement a Techelle et pour plus de 

clarte sont extremement simplifiees. 
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Les dispositifs decrits ci-apres sont adaptes pour fondre et affmer 
des verres de compositions tres variees, ici des verres destines a alimenter 
une installation float pour produire du verre plat. Mais cette application 
n'est pas limitative. Ces verres peuvent egalement alimenter notamment 
des outils de formage de verre creux ou des outils de fibrage du type 
dispositif par centrifugation interne. 

Outre, bien sur, tous les verres standards du type silico-sodo- 
calcique, differents types de verres speciaux sont particulierement 
interessants a fabriquer avec les dispositifs selon l'invention, notamment 
ceux juges jusque-la difficiles a fondre : 

+ les verres a faible taux de NaaO et relativement fort taux d'oxyde 
alcalino-terreux, notamment de CaO, avantageux sur le plan economique 
en termes de cout de matieres premieres, mais assez corrosifs aux 
temperatures de fusion conventionnelles et relativement durs a fondre par 
des precedes classiques. II peut s'agir des compositions de verre par 
exemple decrites dans le brevet FR97/08261 du ler juillet 1997, telles que 
(% ponderaux) : 



Si02 


72-74,3% 


A1203 


0-1,6% 


Na20 


11,1-13,3% 


K20 


0-1,5% 


CaO 


7,5-10% 


MgO 


3,5-4,5% 


Fe203 


0,1-1% 


ou encore 


de compositions du type i 


ponderaux) : 




Si02 


66-72, notamment 68-70% 


A1203 


0- 2% 


Fe203 


0-1% 


CaO 


15-22% 


MgO 


0-6, notamment 3-6% 


Na20 


4-9, notamment 5-6% 
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K20 0-2, notamment 0-1% 

S03 traces 

Un exemple illustrant cette famille de compositions est le suivant : 
Si02 69% 
A1203 1% 
Fe203 0,1% 
CaO 18,9% 
MgO 5% 
Na20 5,6% 
K20 0,3% 
S03 traces 

Ce verre presente une temperature inferieure de recuisson appelee 
egalement « strain point » de 590°C (temperature a laquelle le verre a une 
viscosite de 1014,5 poises). II a aussi une temperature de liquidus de 
1225°C, une temperature T(log2) de 1431°C et une temperature T(log3,5) 
de 1140°C [T log(2) et T log(3,5) correspondent aux temperatures que le 
verre a respectivement quand il atteint en poises une viscosite de log2 ou 
log3,5]. II a des proprietes de verre anti-feu resultant de son point de 
ramollissement eleve superieur a 800°C et des proprietes adequates pour 
une application dans les ecrans plasma grace a son « strain point » eleve. 
^ des verres a fort taux de silice, eux-aussi interessants sur le plan 
economique, et avec une relativement faible densite dont le domaine de 
compositions, toujours exprime en pourcentages ponderaux, est le suivant 

SiOa 72 a 80% 

CaO + MgO + BaO 0,3 a 14% 

Na 2 0 11 a 17% 

oxydes alcalins 11 a 18,5% 

AI2O3 0,2 a 2% 

B2O3 0 a 2% 

Fe 2 0 3 0 a 3% 

SO3 traces eventuellement 




coke 0 - 600 ppm 

et eventuellement des oxydes colorants oxyde de Ni, Cr, Co, ...) 
(Ces verres ont la particularite d'etre particulierement visqueux). 



Un exemple illustrant cette famille de compositions est le suivant : 
Si0 2 76,4% 
Fe 2 0 3 0,1% 
AI2O3 0,1% 
CaO 7,6% 



MgO 



Na 2 0 



10% 



K2O 



0,3% 




^ II a une densite d'environ 2,46 (a comparer aux densites de 2,52 du 

verre silico-sodo-calcique standard du type « Planilux » commercialise par 
5 Saint-Gobain Vitrage). 

^ On a egalement vu plus haut que l'on pouvait obtenir avec le procede 
selon l'invention des verres reduits, dont le fort redox, la teneur en fer, et 
le faible taux de sulfate permettent l'obtention de verres de couleur 
residuelle bleue. 

10 * Avec le procede selon l'invention, on peut aussi fabriquer des verres a 
taux nul ou quasiment nul en oxydes alcalins du type Na20, notamment 
en vue d 'applications pour des vitrages anti-feu ou pour des substrats 
^ utilises dans l'industrie electronique. On peut pour de telles compositions 



decrits dans les brevets EP-688 741 et WO96/00194 peuvent egalement 
etre fabriques par le procede de l'invention. 

Un premier mode de realisation est done represente a la figure 1 : 
un canal 1 permet a la fois d'introduire les matieres vitrifiables dans la 
20 chambre de fusion 2 par la voute 3 et d'evacuer les fumees de combustion. 
Ces fumees vont prechauffer les matieres vitrifiables, on recupere ainsi 
leur energie thermique. La sole 4 de la chambre est equipee de rangees de 
bruleurs 5 qui la traversent et penetrent dans la chambre de fusion sur 
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se reporter notamment aux brevets EP-526 272 et EP-576 362. 

D'autres verres, notamment a faible taux de MgO du type de ceux 
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une hauteur reduite. Les bruleurs 5 sont de preference munis de moyens 
de refroidissement non representes, du type boite a eau. Les bruleurs 5 en 
fonctionnement developpent des combustions dans des zones 6, creant a 
leur proximite des courants de convection au sein de la matiere vitrifiable 
5 en cours de liquefaction. Ce brassage convectif cree une mousse qui va 
transferer Tenergie thermique dans Tensemble du bain 7. La fusion 
s'effectue de preference vers 1350°C, par exemple pour un verre standard 
de la famille des verres silico-sodo-calciques. Le verre mousseux fondu est 
ensuite soutire en partie basse par un canal 8 muni optionnellement d*un 

10 moyen de reglage de debit du type poingon non represents . On peut ainsi 
controler le debit du verre mousseux entrant dans le compartiment 
d'afflnage statique. Ce compartiment se presente sous la forme d'un canal 
9 defini par un chenal 10 et une voute 11. II est equipe de bruleurs a 
oxygene 12. Les matieres vitrifiables s'ecoulent dans le canal sans courant 

15 de retour, sur une hauteur H d'environ 5 a 10 cm. Cette hauteur est 
reglee de fagon a avoir dans le canal 9 Tecoulement piston voulu, en 
prenant en compte les masses volumiques des matieres en fusion dans la 
chambre de fusion 2 et dans le canal 9, ainsi que les hauteurs de bain 11 
et 12 dans ces deux zones. Pour obtenir la couche mince recherchee, il est 

20 ici necessaire de rehausser le niveau de la sole 10 du canal 9 par rapport 
a celui de la sole 4 de la chambre 2. 

En sortie du canal 9, un barrage immerge 13 plongeant sur une 
profondeur reglable dans le bain de matieres en fusion permet de reguler 
le debit en sortie ; le verre affine se deverse en fin de canal 9 pour 

25 alimenter une installation de formage, ici Tenceinte d'un bain float par 
exemple. L'affinage s'opere done sur une profondeur de verre tres faible, ce 
qui raccourcit le trajet des bulles vers la surface, (leur vitesse d'ascension 
etant encore facilitee quand elles sont deja tres majoritairement d'au 
moins 200 ^im), et les empeche par Tecoulement piston obtenu, a 

30 replonger en colors d'ascension dans le bain. 
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Les figures 2 et 3 represented le second mode de realisation. Pour 
plus de simplicity ne sera pas a nouveau decrite la chambre de fusion 2, 
qui est de meme conception que celle representee a la figure 1. 

La difference principale reside dans la facon dont le verre est soutire 
de la chambre de fusion. Dans le cas de la figure 2, le verre est soutire un 
peu plus « haut », avec un conduit d'amenee 20 se decomposant en une 
premiere partie horizontale 20(a), une seconde partie verticale 20(b) et une 
troisieme partie horizontale 20(c) alimentant l'appareil du centrifugeur 21. 
Une autre variante consiste a ce que le verre en fusion soit soutire de la 
chambre de fusion en partie superieure, par exemple a l'aide d'une gorge 
immergee comme cela est bien connu dans le domaine verrier. 

La figure 3 se concentre sur la zone horizontale 20(c) du canal 
d'amenee du verre mousseux en fusion 20 soutire de la chambre de fusion 
2, qui alimente en verre le corps du centrifugeur 21 via un conduit 20'. Le 
centrifugeur 21 presente une partie superieure 22 comprise entre le col 35 
alimente en verre a affiner et la plaque metallique 24, et une partie 
inferieure 30 se situant sous la plaque metallique 24. Peuvent etre prevus 
des moyens non representes destines a controler le debit de verre entrant 
dans le centrifugeur. 

Le verre descendant par le col 35 dans le centrifugeur est stoppe 
dans sa chute par la plaque metallique 24 qui, en associant avec la partie 
superieure de la cloison 34 decrite ci-apres cree une sorte de « panier »> 
collecteur. Le verre sous l'effet de la force centrifuge tend a remonter dans 
la zone 26 puis a passer au-dessus de la cloison 34 ; il s'ecoule ainsi de la 
zone 26 a la zone 30, sous forme d'une couche mince cantonnee par la 
paroi interne 33 du centrifugeur 21 d'une part, et par la cloison 34 
disposee dans la cavite du centrifugeur d'autre part. La paroi interne 33 
est de forme sensiblement cylindrique de rayon R0, la cloison 34 comporte 
une zone cylindrique 34(a) de rayon Rl, fermee en partie basse dans la 
zone 34(b). La cloison 34 est munie de moyens de centrage non 
representes, tout comme la plaque 24. En pointilles est represente de 
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maniere schematique le profil en forme de parabole qu'aurait le verre sous 
l'effet centrifuge s'il nV avait pas la cloison 34. 

La cloison 34 et la plaque 24, tout au moins pour les parties 
completement immergees dans le verre, peuvent avantageusement etre en 
molybdene. 

Le garnissage exterieure de la paroi interne 33 du corps du 
centrifugeur 21 peut etre constitue de pieces refractaires electrofondues 
32 comportant un isolant thermique 3 1 incorpore de fagon a ce que celui- 
ci ne soit pas ecrase par la force centrifuge. Est egalement prevue une 
encoche, rainure 28 faisant le tour de la paroi interne de la partie 30 (ou 
discontinue), qui permet de pieger toutes les particules solides de densite 
superieure a celle du verre, du type inclusions de refractaires. Lors de 
Taffinage par centrifugation, les particules solides plus denses que le verre 
sont projetees contre les parois et piegees dans les rainures 28 d'ou elles 
ne peuvent plus ressortir. Les bulles par contre viennent par action 
centripete eclater vers Tinterieur du corps du centrifugeur contre la 
cloison 34. En final, on sou tire dans la partie la plus basse de la partie 30 
le verre affine par un canal par une tete de reception a forme 
approximativement d'entonnoir 29. En condition standard de 
fonctionnement, il n'est pas necessaire de prevoir des moyens de 
rechauffage du verre, la vitesse de rotation peut etre de Tordre de 700 
tours par minute et la hauteur h du centrifugeur de par exemple 1 a 3 
metres. 

Dans un cas comme dans Tautre (affineur statique ou centrifuge), 
on voit qu'on peut compacter considerablement la taille des dispositifs de 
fusion/ affinage disponibles actuellement. On a aussi interet a ajouter aux 
matieres vitrifiables des agents d'aide a Taffinage dont le role a ete decrit 
plus haut, notamment du coke a faible granulometrie, du sulfate, du 
nitrate ou du fluor. 

II est important de souligner que, meme si la combinaison d'une 
fusion par bruleurs immerges avec un affinage en couche mince est 
extremement avantageuse, Tinvention porte aussi sur ces deux aspects 
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pris separement. On peut ainsi avec avantage utiliser le mode de fusion 
par bruleurs immerges avec un affinage standard, et reciproquement 
utiliser un affinage en couche mince suivant une fusion par des moyens 
de chauffage conventionnels, tout en restant dans le cadre de l'invention, 
5 meme si Ton n'obtient plus alors la synergie soulignee plus haut. 

A noter egalement que Ton peut utiliser avantageusement le mode 
de fusion par bruleurs immerges sans plus avoir du tout recours a un 
affinage au sens habituel du terme. Cela peut etre le cas dans le domaine 
du fibrage, ou l'on peut envisager d'alimenter les machines de fibrage par 
10 centrifugation interne directement en verre mousseux obtenu par fusion 
par bruleurs immerges, la centrifugation imposee par cette technique de 
fibrage realisant de facto l'affinage du verre. On peut aussi envisager de 
flotter, laminer ou mettre en forme directement le verre mousseux issu de 
la fusion, en vue de fabriquer du verre-mousse utilise comme isolant dans 
15 le domaine du batiment par exemple. 



• 
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REVINDICATIONS 

1. Procede de fusion et d'affinage de matieres vitrifiables, 
caracterise en ce que tout ou partie de Tenergie thermique necessaire a 
la fusion desdites matieres vitrifiables est apportee par la combustion de 
5 combustible(s) fossile(s) avec au moins un gaz comburant, le(s)dit(s) 
combustible/ gaz ou les produits gazeux issus de la combustion etant 
injectes sous le niveau de la masse des matieres vitrifiables (7) et en ce 
que l'afiinage des matieres vitrifiables apres fusion se fait au moins en 
partie sous forme de « couche mince ». 
10 2. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que le 

comburant est a base d'air, d'air enrichi en oxygene ou d'oxygene. 

3. Procede selon Tune des revendications precedentes, caracterise 
en ce que la fusion des matieres vitrifiables s'effectue dans au moins une 
chambre de fusion (2) que Ton equipe de bruleurs (5) traversant ses parois 

15 laterales et/ou traversant la sole (4) et/ou suspendus a partir de la voute 
(3) ou de superstructures de fagon a ce que leurs combustions (6) ou gaz 
de combustion se developpent dans la masse des matieres vitrifiables en 
cours de fusion (7). 

4. Procede selon Tune des revendications precedentes, caracterise 
20 en ce que les combustions (6) creees par la combustion de combustible 

fossile avec le(s) gaz comburant(s) et/ou les gaz issus de ladite combustion 
assurent par convection le brassage des matieres vitrifiables (7). 

5. Procede selon la revendication 3 ou la revendication 4, 
caracterise en ce qu 9 on regie la hauteur de la masse des matieres 

25 vitrifiables (7) dans la chambre de fusion (2) et la hauteur sur laquelle se 
developpent les combustions (6) /gaz issus de la combustion pour que 
lesdits combustibles/ gaz de combustion restent dans la masse desdites 
matieres vitrifiables. 

6. Procede selon Tune des revendications precedentes, caracterise 
30 en ce que la fusion est precedee d*une etape de prechauffage des matieres 

vitrifiables a au plus 900°C. 
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7. Procede selon l'une des revendications precedentes, caracterise 
en ce que les matieres vitrifiables comprennent des matieres premieres 
et/ou du calcin et/ou des dechets vitrifiables et/ou des elements 
combustibles. 

8. Procede selon l'une des revendications precedentes, caracterise 
en ce que l'affinage est opere sur les matieres vitrifiables en fusion du 
type verre a l'etat mousseux, presentant notamment une masse volumique 

d'environ 0,5 a 2 g/cm 3 . 

9. Procede selon la revendication 8, caracterise en ce que l'affinage 
est opere sur des matieres vitrifiables en fusion du type verre a l'etat 
mousseux, presentant une majorite de bulles d'au moins 100 ou meme 
d'au moins 200 nm de diametre 

10. Procede selon l'une des revendications precedentes, caracterise 
en ce que les matieres vitrifiables contiennent des additifs d'aide a 
l'affinage, notamment des additifs reducteurs du type coke, de preference 
de granulomere moyenne inferieure a 200 nm, des sulfates, ou des 
additifs a base de fluor ou de nitrates du type NaN03- 

11. Procede selon l'une des revendications precedentes, caracterise 
en ce que la fusion s'opere a au plus 1400°C, notamment au plus 1380 
ou 1350°C et l'affinage a au plus 1500°C. 

12. Procede selon l'une des revendications precedentes, caracterise 
en ce que l'affinage est opere dans au moins un compartiment statique 
situe en aval de la chambre de fusion (2), du type canal d'ecoulement (9) et 
muni de moyen(s) pour contraindre les matieres vitrifiables en fusion a 
s'affiner en couche mince, notamment sur une profondeur d'au plus 15 
cm, de preference d'au plus 10 cm, avec un ecoulement de type 
ecoulement piston. 

13. Procede selon la revendication 12, caracterise en ce que 
le(s)dit(s) moyen(s) evitent la formation d'un courant de verre de retour 
dans la masse des matieres vitrifiables en fusion s'ecoulant dans le(s)dit(s) 
compartiments (9). 
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14. Procede selon Tune des revendications 1 a 11, caracterise en 
ce que Taffinage est opere dans au moins un compartiment (21) situe en 
aval de la chambre de fusion (2) et susceptible d'etre mis en rotation pour 
assurer un affinage par centrifugation, compartiment muni de moyen(s) 

5 pour contraindre les matieres vitrifiables en fusion a s'affiner en couche 
mince, sur une « epaisseur » R1/R0 d'au moins 0,8, ou sur une epaisseur 
absolue d'au plus 10 cm. 

15. Procede selon l*une des revendications precedentes, caracterise 
en ce qu'il fabrique des verres a redox superieur ou egal a 0,3. 

10 16. Procede selon Tune des revendications precedentes, caracterise 

en ce qu'il fabrique des verres a taux de Si02 eleve, d'au moins 72% en 
poids et/ou a taux d'oxydes alcalino-terreux eleve, d'au moins 18% en 
poids, et/ou a taux de NasO faible, voire nul ou quasiment nul, d'au plus 
11%, et/ou a taux de sulfate faible, notamment d'au plus 600 ppm en 

15 poids exprime en SO3. 

17. Procede selon Tune des revendications precedentes, caracterise 
en ce qu'il alimente en verre fondu affine des installations de formage de 
verre plat, de verre creux, de laine de verre ou de fils de verre de 
renforcement. 

20 18. Dispositif de fusion et d'affinage de matieres vitrifiables, 

notamment destine a rnettre en oeuvre le procede selon Tune des 
revendications precedentes, caracterise en ce qu'il comporte : 
+ au moins une chambre de fusion (2) equipee de bruleurs (5) alimentes 
en combustible (s) fossile(s) du type gaz naturel et en comburant(s) du 

25 type air ou oxygene, lesdits bruleurs etant disposes de fagon a injecter 
lesdits combustibles/ gaz ou gaz issus de leur combustion sous le niveau 
de la masse (7) des matieres vitrifiables introduites dans ladite chambre 
de fusion, 

+ au moins un compartiment d'affinage (9, 21) en aval de la chambre de 
30 fusion (2) et comprenant des moyens pour contraindre les matieres 
vitrifiables en fusion a s'affiner sous forme de « couche mince ». 
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19. Dispositif selon la revendication 18, caracterise en ce que le(s) 
compartiment(s) d'affinage (9) est (sont) statique(s) et comporte(nt) un 
canal d'ecoulement comprenant un chenal (10) et une voute (11), le(s) 
moyen(s) pour contraindre les matieres vitrifiables en fusion a s'affiner 

5 dans ledit canal en couche mince, avec un ecoulement de type ecoulement 
piston, notamment sur une profondeur inferieure a 15 cm, etant au moins 
la selection du rapport de la hauteur moyenne sur la largeur moyenne 
dudit canal, rapport inferieur a 1 et notamment inferieur a 0,5. 

20. Dispositif selon la revendication 18 ou 19, caracterise en ce 
10 que le(s) compartiment(s) d'affinage est (sont) statique(s) et comporte(nt) 

un canal d'ecoulement comprenant un chenal (10) et une voute (1 1), le(s) 
moyen(s) pour contraindre les matieres vitrifiables en fusion a s'affiner 
dans ledit canal en couche mince, notamment sur une profondeur 
inferieure a 15 cm, etant au moins des moyen(s) de reglage/ regulation du 
15 debit des matieres vitrifiables en fusion a 1 'entree et:ou a la sortie du 
compartiment d'affinage (9). 

21. Dispositif selon l*une des revendications 18 a 20, caracterise 
en ce que le canal d'ecoulement (9) est equipe de moyens de chauffage, 
notamment du type bruleurs a oxygene (13) au-dessus des matieres 

20 vitrifiables en fusion. 

22. Dispositif selon l'une des revendications 18 a 21, caracterise 
en ce que le canal d'ecoulement est muni de moyens dtiomogeneisation 
des matieres vitrifiables. 

23. Dispositif selon la revendication 18, caracterise en ce que le 
25 compartiment d'affinage comporte au moins un appareil (21) susceptible 

d'etre mis en rotation pour assurer l'affinage par centrifugation, les parois 
internes (33) dudit appareil delimitant sensiblement une cavite sous la 
forme d'un cylindre creux, vertical dans sa partie mediane. 

24. Dispositif selon la revendication 23, caracterise en ce que 
30 l'appareil (21) susceptible d'etre mis en rotation est muni dans la cavite de 

cloisons (34) sur au moins une partie de sa hauteur, contraignant les 
matieres vitrifiables en fusion a s'ecouler entre les parois internes (33) de 
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rappareil et lesdites cloisons (34), la distance moyenne parois/cloisons 
definissant « Tepaisseur » de la couche mince. 

25. Dispositif selon la revendication 24, caracterise en ce que la 
distance moyenne parois/cloisons se definit par un rapport de leurs 
rayons R1/R0 d'au moins 0,8. 

26. Dispositif selon Tune des revendications 23 a 25, caracterise 
en ce que les parois de rappareil sont garnies de pieces refractaires (32) 
de type electrofondu comportant un isolant thermique (31) incorpore de 
fagon a eviter Tecrasement par la force centrifuge. 

27. Dispositif selon Tune des revendications 23 a 26, caracterise 
en ce que rappareil (21) est muni de moyen(s) de piegeage de particules 
solides, notamment localises dans sa zone inferieure (23) et sous forme 
d'encoches/de rainures (28) pratiquees dans ses parois internes (33). 

28. Dispositif selon Tune des revendications 23 a 27, caracterise 
en ce que la vitesse de rotation de rappareil (21) est comprise entre 100 et 
1500 tours/ min. 

29. Application du procede selon Tune des revendications 1 a 18 ou 
du dispositif selon Tune des revendications 19 a 28 a la fabrication de 
verre plat, notamment a couleur residuelle bleue, a fonction anti-solaire, 
anti-feu, pour Tindustrie electronique, a la fabrication de verre creux de 
type bouteilles, flacons, a la fabrication de laine de verre ou de fils de verre 
de renforcement. 



